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3. Precede petmettant de pretraiter un substrat cell ulos fque. ou de melanges cellulosiques avec une fibre synthetique, 
selon la revendication 1 dans lequel ladrte etape d'addition d'un compose activant est realisee avec environ 0,1 a 
environ 10 ppm, par rapport au poids du bain, du metal de transition, ledit complexe de metal de transition etant 
choisi parmi le gluconate de cuh/re, !e sulfate de cuivre, I'acetate de cuivre, le carbonate de cuivre, \e citrate de 

s cuivre, le nitrate de cuivre, I'EDTA de cuh/re, les complexes de cuivre. et leurs cornbinaJsons. 

4. Precede permeilantde pretraiter unsubstratcellulosique, oude melanges cellulosiques avec unefibresynthetlque, 
selon la revendication 1 dans Jequel ladite etape d'addition d'un compose activant est realisee aveo environ 1 a 
environ 200 ppm, par rapport au poids du bain, du pigment, le pigment otant choisi parml le noir de soufre 1 ayant 

io une granulomere Inferieure a 150 pm, les colorants soufres entlerement preoxydes, le dioxyde de titane ayant 

une granulomere inferieure a 150 pm, et leurs combinaisons. 

5. Precede permettantde pretraiter up eubstratcelluloeique. ou de melanges cellulosiques avec une fibre eynthetique, 
selon la revendication 1 dans lequel le ba|n d'eau est chauffe a une temperature s'echeloonant d'environ 80 degree 

*s centlgrades a environ 140 degres centigrades pendant une dure© s'ecrielonnant d'environ 0,5 seconde a environ 

una heure. 



6. Proc^de permenant de pretraiter unsubstratcellulosique, oude melanges cellulosiques aveo une fibre synthetique, 
selon la revertdicalion 1 cornprenant en outre I'etape consistent a: 

ajouter une quantite active d'un compose moulllant et/ou lavant; ou 

ajouter une quantite actrve d'un compose stabilisant le peroxyde; ou ajouter les deux. 

7> Composition penmettant de pretraiter un substrat celluloeique, ou de melanges cellulosiques avec Une fibre syn- 
25 thelique, avant de le teindre. cornpnanant: 

un agent mouillant et/ou lavant non moussant; 

un premier compo36 activant choisi dans la groupe constitu6 d'un metal de transition, dee eele de rnetaux de 
transition, das complexes de rnetaux de transition, des sals d'acides organ Iques, et de lours combinaisons, 

30 tedit sel d'acide organique etant choisi parmi les sels de sodium d'acide citrique. le stearate de sodium, les 

sels de sodium d'acide gluconique, foleate de sodium, le sel de potassium d'acide citrique. le stearate de 
potassium, lesel de potassium d'acide gluconique J'oleate de potassium, les sels d'ammonium d'acide citrique, 
le stearate d'ammonium, les sels d'ammonium d'acide gluconique, I'oleate d'ammonium, et leurs combinai- 
sons, ledit sel d'acide organique representant environ 0,2 a environ 5,0% par rapport au polds du substrat 

35 ("pds"); 

le cas echeant, un second compose activant choisi dans le groupe constitue des derives d'arnlnes orgamques, 
des pigments et de leurs combinaisons; 
de la soude caustique; et 
du peroxyde d'hydrogane; 



ladite composition ayant un pH legerement alcalin. 



8. Composition selon la revendication 7, dans laquelje ledit second compose activant est un derive d'amlne organique 
choisi parmi Puree, le dicyandiamide, iateiraacetyiethyienedjamine. I'acetylcaprolaetame, et leurs combinaisons, 

45 ledit derive cramfne organique representant environ 0,2 a environ 5,0% pds. 

9. Composition selon la revendication 7, dans laquelle ledit premier compose activant est un complexe de metal de 
transition choisi permi le gluconate de cuivre, le sulfate de cuivre, I'acetate de cuivre, le carbonate de cuivre, le 
citrate de cuivre , le nitrate de cuivre, I'EDTA de cuivre, les complexes de cuivre, et leurs combinaisons, ledit metal 

so de transition representant environ 0,1 a environ 10 ppm, par rapport au polds du bain (** pdb"). 

10. Composition selon la revindication 7, dans laqueUe ledit Second compose activant est un pigment choisi parmi le 
noir de soufre 1 plgmente ayant une granulometrle inferieure a 150 pm les colorants soufres entlerement preoxy- 
des, et leurs combinaisons, ledit pigment representant environ 1 a environ 200 ppm pdb. 



11. Composition seton la revendication 7, dans laquelle ledit agent lavant/mouitlant non moussant est choisi parmi un 
alcool gras ethoxyle el un alcool grae propoxyle; et dans laquelle ledit agent lavant/ mouillant non moussant re- 
presente environ 0,1 a environ 1,5% pds. 
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12. Composition salon ta ravandicatfon 7 comprenant en outre un stabilisant de peroxyde, I edit stabilisant de peroxyde 
etant choisi parml un agent a base d'organophosphate. un agent a base oTacide organique amine, un agent a base 
d'acide organique, un agent a base d'acide polyacrylique, unselalcajino-terreux, etleurscombinaisonsjedit agent 
a base d'organophosphate etant I'acide (Sethylenetriamlnepentamethylenephosphonlque, tedlt agent a base d'aci- 

5 de organique amine etant Taoide dlethylenetriamineperrtaacetique, (edit agent a base d'acide organique etant ie 

sel de sodium d'acide gluconique et ledit seJ atoalino-terreux etant un eel de Mcp+ 

1 3. Precede permettant de pretralter un substrates Itulosique, ou de melanges ceJIulosfques aveo une fibre sy nth etique, 
comprenant las stapes consistant a : 

10 

se procurer un recipient; 

- se procurer un substrat cellulosique, ou de melanges celluloslques avec une fibre syntherjque; 
se procurer un bain d'eau; 

chauffer ledit bain d'eau a une temperature comprise entm 8Q°C ©t 1 40°C; 
15 - ajouter une quantite active d'un compose actTvant cholsl dans le groupe des sels d'acldas organlques, des 

derives d'amlne organlques, des mtftaux de transition, des sels de metaux de transition, des complexes de 
metaux de transition, des pigments, et de Jeurs combinaisons; 

a]outer une quantite actrve da soude caustique pour obtenlr un bain de depart ayant un pH legerement aicaiin; 
ajouter une quantite active de peroxyde d'hydrogene; 
20 - chauffer le bain cTeau a une temperature superieure a 50 dBgres centigrades pendant un laps de temps; 

obtenir un pH d'environ 6,0 a environ 9,0 a la fin d'un cycle de blanchlment; et 
abaisser le bain. 

14. Composition permettant de pretraiter un substrat callulosiqua, ou de melanges celluloelques avec une fibre syn- 
th etique, avant de le teindre, comprenant: 

un agent mouillant ©t/ou lavant non moussant; 

un compose activant forme" d'un melange d'uree at de gluconate de curvre; 
da la soude caustique; et 
30 - du peroxyde d'hydrogene. 
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